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Abstract 

An alloy comprises mainly Al with 3.5-5 wt.% Cu, 1.0-2.0% Mg, 0-0.25% Si, 0-0.025% Fe, 0-0.55% Mn and 
less than 0.25% total of other elements. The value of Mn-2Fe is between 0 and 0.2%. The level of 
recrystallisation in a piece of the alloy is more than 50% throughout, with no more than 35% variation 
between the surface and the centre. A bar of alloy which has been tempered and stretched, possibly 
annealed, then machined to half its thickness and placed on two spaced supports show a degree of bending 
given by F.E. is less than 0.14L<2>, pref. less than 0.04L<2>, where F is the bend in microns, E is the bar 
thickness in mm, and L the support spacing in mm. 
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(54) Toles en alliage Al-Cu-Mg a faible niveau de contraintes residuelles 



(57) Tdle en alliage d'aluminium AlCuMg d'epais- 
seur > 0,5 mm de composition (% en poids): 
3,5 < Cu < 5,0 
1,0 < Mg<2,0 

Si < 0,25 

Fe < 0,25 

Mn<0,55 
total autres elements: < 0,25 
avec la relation: 0 < Mn - 2Fe < 0,2 
cette tola presentant en tout point un taux de recristal- 
lisation > 50% et un ecart de ce taux entre surface et 



mi-epaisseur < 35%, et presentant a I'etat trempe et 
tractionne, ou trempe, tractionne et revenu, une fleche 
apres usinage a mi-epaisseur d'un barreau reposant sur 
deux supports distants d'une longueur I telle que: fe < 
0,14 I 2 

t etant la fleche exprimee en microns, e I'epaisseur de 
la tole en mm et I ia longueur du barreau en mm. 

La t6le selon Tinvention presente un niveau reduit 
de contraintes residuelles apres trempe et une tenacite 
amelioree pour les toles epaisses, tout en maintenant 
les autres prophetes requises pour leur utilisation dans 
la construction aeronautique. 
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De cription 
Domaine technique 

5 L'invention concerne des toles fortes (epaisseur > 12 mm), moyennes (epaisseur comprise entre 3 et 12 mm) ou 

minces (epaisseur comprise entre 0,5 et 3 mm) en alliage d'aluminium Al-Cu-Mg a haute resistance, appartenant a la 
serie 2000 selon les designations de ('Aluminum Association des USA, presentant apres trempe un faibie niveau de 
contraintes residuelles, tout en gardant des caracteristiques mecaniques statiques (resistance a la rupture, iimite 6las- 
tique et allongement) elevees, une tres bonne tolerance aux dommages, une faibie Vitesse de propagation de fissures 

10 et une bonne tenue en fatigue, cet ensemble de proprietes etant particulierement adapts a leur utilisation dans la 
construction aeronautique. Ces toles peuvent etre utilisees nues ou plaquees avec un autre alliage d'aluminium pre- 
sentant, par exemple, une meilleure resistance a la corrosion. 

Etat de la technique 

15 

Les contraintes residuelles presentes dans les t6les d'aluminium a durcissement structural proviennent de la trem- 
pe qu'il est necessaire d'effectuer pour leur procurer de bonnes proprietes mecaniques. Le choc thermique engendre 
par le ref roidissement brutal a partir des hautes temperatures necessaires a la mise en solution des elements d'addition, 
conduit a de tres fortes contraintes internes. 

20 Ces contraintes sont genantes car elles entrainent des deformations importantes lorsque les toles sont usinees, 

ce qui est frequemment le cas dans la construction aeronautique. Pour diminuer ces contraintes, on recourt a divers 
precedes de detensionnement apres trempe, par exemple une traction ou une compression contr6!6e, permettant de 
require les contraintes internes sans affecter les proprietes du produit, comme le ferait un traitement thermique. La 
recherche dans ce domaine a consiste essentiellement a optimiser les operations de traction ou de compression ne- 

25 cessaires pour assurer un detensionnement efficace. 

Par ailleurs, beaucoupde travaux ont ete effectues sur 1'operation de trempe elle-meme. Celle-ci est generalement 
effect uee par immersion ou aspersion avec de I'eau f roide et les vitesses de ref roidissement obtenues de cette maniere 
sont sou vent inutilement elevees. En eff et, chaque alliage possede une vitesse critique de trempe; si on ref roidit moins 
vite que cette vitesse critique, on a une decomposition de la solution solid e entratnant une baisse importante des 

30 caracteristiques mecaniques finales ainsi que de la tolerance aux dommages. II faut done tremper plus vite que cette 
vitesse critique, mais il est inutile d'aller beaucoup au-dela, car on sait que, plus le refroidissement est intense, plus 
les contraintes internes sont elevees. 

II y a ainsi un compromis a trouver pour optimiser la trempe des tales avec un refroidissement qui evite toute 
diminution des caracteristiques mecaniques finales et minimise les contraintes internes. 

35 

But de l'invention 

L'invention a pour but d'obtenir, sur des toles en alliage a durcissement structural du type Al-Cu-Mg, un niveau 
reduit de contraintes residuelles apres trempe, tout en maintenant des caracteristiques mecaniques statiques (resis- 
40 tance a la rupture, Iimite elastique et allongement) et une tenue en fatigue aussi elevees que celles des alliages actuels, 
et en ameliorant, pour les toles fortes, la tenacite dans les differentes directions et la vitesse de fissuration dans les 
directions long-travers (L-T) et travers-long (T-L), sans rien changer pour autant aux procedures couramment utilisees 
pour la trempe et le detensionnement. 

45 objet de l'invention 

L'invention a pour objet une tole d'epaisseur > 0,5 mm en alliage d'aluminium de composition (% en poids): 
3,5 < Cu < 5,0 
1,0<Mg<2,0 
50 Si < 0,25 

Fe < 0,25 
Mn < 0,55 
total autres elements < 0,25 
avec 0 < Mn - 2Fe < 0,2 

55 eventuellement plaquee sur 1 ou 2 faces d'un autre alliage d'aluminium ayant une epaisseur totale n'excedant pas 
12% de I'epaisseur totale de la tole plaquee, cette t6le presentant en tout point un taux de recristallisation > 50% et 
un ecartde taux de recristallisation entre la surface et la mi-epaisseur < 35%, et presentant a I'etat trempe et tractionne, 
ou trempe, tractionne et revenu, une fleche f apres usinage a mi-epaisseur d'un barreau reposant sur deux supports 



2 



V 

'p 



EP 0 731 185 A1 

distants d'une longueur I, telle que: 
te < 0,14 1 2 de preference: 
te < 0,09 I 2 et encore pr6ferentiellement: 

te < 0,06 I 2 f etant mesuree en microns, e etant I'epaisseur de la t6le en mm et 1 etant egalement mesure en mm. 
5 Pour les toles minces d'epaisseur < 3 mm, la fleche est telle que: 

fe < 0,04 I 2 

De preference, le fer est inferieur a 0,2%, le silicium a 0,17% et meme 0,10%, le cuivre a 4%, le magnesium a 
1 ,5% et le manganese a 0,4%. 

Les toles presentent a retat trempe une limite eiastique Ro >2 dans le sens travers long supe>ieure a 290 MPa, et 
10 a I'etat trempd revenu, superieure a 400 MPa. Lorsqu'il s'agit de toles plaquees, comme par exemple celles utilssees 
pour la fabrication des fuselages d'avions, on pratique g^neralement un placage 2 faces en alliage d'afuminium peu 
charge et presentant une bonne resistance a la corrosion, chaque couche de placage pouvant representor entre 4 et 
6% de I'epaisseur totale pour les tdles les plus minces jusqu'a 2 a 4% de I'epaisseur totale pour les tales d'epaisseur 
> 1 ,6 mm, ce qui fait que I'epaisseur totale du placage n'excede jamais 12% de cette epaisseur totale. Pour ces toles 
is plaquees, les limites d'eiasticite dans les sens L-T et T-L sont respectivement superieures a 270 et 380 MPa. 

Les toles presentent une tenue en fatigue, mesuree sur eprouvettes plates a facteur de concentration de contrainte 
K t = 2,3avec un rapport R entre contrainte minimale et maximale de 0,1 , telle que les contraintes acceptables a nombre 
de cycles donn6 sont superieures a. 
295 MPa pour 10 4 cycles 
20 160 MPa pour 10 s cycles 

100 MPa pour 10 6 cycles 
100 MPa pour 10 7 cycles 

Les t6les fortes d'epaisseur > 20 mm en alliage a moins de 0,2% de Fe presentent a retat trempe et tractionne 
des tenacites mesurees par le facteur d'intensite de contrainte critique en deformation plane K 1c dans les sens L-T et 
25 T-L respectivement superieures a 35 et 32 MPaVm, et de preference superieures a 40 et 35 MPaVm. 

A retat trempe, tractionne et revenu, ces tenacites sont respectivement superieures a 28 et 25 MPaVm, et de 
preference superieures a 32 et 28 MPaVm. 

Les tenacites mesurees dans le sens S-L pour les toles d'epaisseur > 35 mm sont superieures a 22, et de prefe- 
rence 24 MPavm, a retat trempe tractionne, et superieures a 18. et de preference 20 MPavm, a retat trempe, tractionne 
30 et revenu. 

Les tdles fortes presentent aussi, dans les sens L-T et T-L, une Vitesse de fissuration da/dn pour un chargement 
avec R = 0,1 inferieurea: 

5 10" 5 mm/cycle pour AK = 10 MPavm 

35 A 

10 mm/cycle pour AK = 15 MPavm 

6 1 0" 4 mm/cycle pour AK = 20 MPavm 

40 2 1 0" 3 mm/cycle pour AK = 25 MPavm 

Le code d'orientation des sens L-T, T-L et S-L est defini dans la norme ASTM E 399 relative aux essais de tenacite 
des materiaux metalliques. 

Les toles d'epaisseur inf6rieure a 20 mm presentent une tenacite mesuree par le facteur d'intensite de contrainte 
critique en contrainte plane K cb , dans le sens T-L, superieure a 110 MPavm. Elle est mesuree sur une eprouvette de 
45 largeur 405 mm, avec une longueur d'entaille de 100 mm, et une epaisseur egale a celle de la t6le jusqu'a 6 mm et 
de 6 mm au-dela, cette epaisseur etant obtenue apres un surfacage symetrique. 

Description de I'invention 

50 Contrairement aux axes de recherche de Tart anterieur, les inventeurs ont recherche la reduction des contraintes 

residuellesau niveau des parametres metallurgiques intervenant en amonl de la trempe. 

Les possibles de s'ecarter des compositions des alliages existants pour les elements d'addition majeurs (Cu et 
Mg) ) etant tres r6duites a cause des proprietes mecaniques eievees qu'i) est necessaire d'obtenir, les inventeurs ont 
recherche des modifications des teneurs en elements d'addition mineurs et ont trouve que les meilleurs r6sultats en 
55 terme de reduction des contraintes residuelles, et done de stabilite a I'usinage, etaient obtenus lorsque les teneurs 
ponderales en fer et manganese etaient telles que: 
Mn < 0,55% Fe < 0,25% et 
0 < Mn - 2Fe < 0,2% 
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Cela signifie qu , plus ia teneur en fer est basse, plus celle en manganese doit etre abaissee. Or, la teneur en fer 
des alliages Al-Cu a tendance a baisser regulierement comme en temoigne par exemple revolution, au cours des 20 
dernieres annees, des compositions deposees a I'Aluminum Association pour les alliages 2024, 2124, 2224 et 2324, 
alors que, dans ces compositions successives, la teneur en Mn n'a pas change. En ajustant la temperature de sortie 
5 du laminage a chaud, on obtient avec les compositions selon invention une microstructure largement recristallisee, 
avec un taux de recristallisation toujours superieur a 50% et un gradient de recristallisation entre la surface et le coeur 
de la t6le toujours interieur a 35%. Ceci est particulierement remarquable pour les t6les epaisses qui presentent, a mi- 
epaisseur, une structure nettement plus recristallisee que les t6les de i'art anterieur de meme composition en elements 
majeurs. 

10 Contrairement a ce a quoi pouvait s'attendre le metallurgiste specialiste des alliages d'aluminium de haute resis- 

tance, cette structure tres recristallisee et les basses teneurs en Mn, qui participe au durcissement de I'alliage grace 
aux fins precipes AI20Cu2Mn3 et A!Mn6, n'affectent pas de facon significative les caracteristiques ntecaniques sta- 
tiques de la t6le. De plus, on constate que les proprieles de fatigue sont egalement consen/e'Bs, alors qu'on aurait pu 
s'attendre egalement a une diminution de la resistance a la fatigue. 
is De plus, dans le cas des tdles fortes d'epaisseur > 20 mm, les inventeurs ont constate, de maniere inattendue, 

que la structure largement recristallisee conduisait a destenacites, mesurees par le facteur K 1c d'intensite decontrainte 
critique en deformation plane selon la norme ASTM E 399, superieures dans toutes les directions. 

Enfin, ces tdles epaisses a structure largement recristallisee presentent des vitesses de fissuration dans les sens 
L-T et T-L plus faibles que les toles de meme composition en elements majeurs de I'art anterieur. Elles permettent 
20 ainsi de realiser un compromis tres interessant entre les caracteristiques nrtecaniques statiques et les proprietes de 
tolerance aux dommages (tenacite et Vitesse de fissuration). 

Pour les toles minces, les inventeurs ont constate une influence positive de la composition selon I'invention sur 
I'allongement dans le sens travers-long de la t6le, contrairement a I'idee g^neralement admise d'un effet favorable des 
teneurs 6levees en Mn et Fe sur cet allongement, puisque les fins prdcipites au manganese permettent d'homogen&ser 
25 (a deformation en limitant (a formation de bandes de deformation. De m§me, il etait g^neralement admis par les me- 
tallurgistes que, pour des t6les mmces ou moyennes, une structure tres recristallisee et a grains fins, reconnue comme 
etant benefique a I'allongement, etait plutot obtenue avec des teneurs en Mn et Fe elevees. 

Ainsi, la baisse de la teneur Mn - 2Fe en dessous du seuil de 0,2% conduit, aussi bien pour les toles minces que 
pour les toles epaisses, non seulement a une reduction des contraintes residuelles entratnant une meilleure stabilite 
30 a i'usinage, mais egalement a un ensemble de proprietes d'emploi particulierement interessant pour la construction 
aeronautique. II n'est cependant pas souhaitable que la valeurde Mn - 2Fe devienne negative, car on constate alors 
une degradation des caracteristiques mecaniques sans gain supplemental^ dans la reduction des contraintes internes. 

Les tdles selon I'invention presentent, a retat trempe et tractionne, ou a I'etat tremp6, tractionne et revenu, un 
niveau de contraintes residuelles tel que la fleche f mesur6e apres usinage a mi-epaisseur d'un barreau reposant sur 
3S deux supports distants dune longueur I est telle que: 

fe < 0,14 I 2 f etant mesuree en microns, repaisseur e de la tole et la longueur I etant exprimees en mm. 
Cette flfeche est mesuree de la maniere suivante. On preieve dans la t6le d'epaisseur e deux barreaux: Tun appeie 
barreau sens L, de longueur b dans le sens de la longueur de la t6le {sens L), de largeur 25 mm dans le sens de la 
largeur de la tole (sens TL) et d'epaisseur e selon la pleine epaisseur de la tole (sens TC); I'autre, appeie barreau sens 
40 TL, ayant 25 mm dans le sens L, b dans le sens TL et e dans le sens TC. 

On usine chaque barreau jusqu'a mi-epaisseur et on mesure la fteche a mi-longueur du barreau. Cette fleche est 
representative du niveau de contraintes internes de la tdle et de son aptitude a ne pas se delormer a I'usinage. 

Pour les tales fortes d'epaisseur sup6rieure a 20 mm, la longueur b des barreaux est de 5e + 20 mm. L'usinage 
est un usinage mecanique progressif avec des passes d'environ 2 mm. 
4$ La mesure de la fleche a mi-longueur s'effectue a I'aide d'un comparateur au micron pres, au milieu du barreau 

positionne entre deux couteaux distants de I = 5e, le barreau depassant de 10 mm de part et d'autre des couteaux. 

Pour les toles d'epaisseur < 20 mm, la longueur b du barreau est de 400 mm et la longueur I utilisee pour la mesure 
de la fleche est fixe a 300 mm. 

Pour les epaisseurs entre 8 et 20 mm, I'usinage est un usinage mecanique avec des passes de 1 mm. En dessous 
so de 8 mm, I'usinage est chimique dans un bain de soude. Une des faces du barreau est protegee a I'aide d'un masque 
en plastique souple depose avant I'essai. L'echantillon est sorti du bain d'attaque et son epaisseur est contraiee toutes 
les 15 mn. 

Pour les t6les minces d'epaisseur < 2 mm, la rrtethode est legerement difterente. La mesure de la flfeche est 
erfectuee avec le barreau pose sur le chant (longueur, demi-epaisseur) sur une feuille de papier millimetre, elle-mSme 
55 posee sur une surface horizontal, ce qui permet de mesurer la f!6che a 0,5 mm pres. en supprimant influence du 
poids propre du barreau et de la force du comparateur sur la fl6che a mi-longueur. 

Les inventeurs ont egalement constate que I'isotropie de deformation pouvait etre arrtelioree. Ainsi, pour les toles 
selon I'invention, les fldches mesurees sur les barreaux sens long et sens travers du laminage sont telles que: 
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(fleche sens L) < 1,5 (fleche sens TL) 
Pour les tdles minces et moyennes d'epaisseur < 1 2 mm, on constate que la rugosity apres usinage chimique est 
interieure a 6 microns et, pour les toles d'epaisseur < 4 mm inferieure a 3 microns. 

L'invention s'applique egalement a des produits en alliage d'aluminium autres que des tdles, par exemple des 
5 produits fi!6s, forges ou matrices. Dans ce cas, I'epaisseur e du barreau est I'epaisseur locale de la piece, et, si cette 
epaisseur n'est pas constante, un surfacage peut etre pratique pour avoir un barreau d'epaisseur constante pour la 
mesure de la fleche. 

Ces produits presentent une limite d'elasticite > 290 MPa a I'etat trempe et detensionne\ et > 400 MPa a I'elat 
trempe, detensionnS et revenu. 

10 

Description des figures 

Les figures 1 a 10 repr6sentent les resultats comparatifs mentionn6s dans les 3 exemples de maniere a montrer 
les ameliorations de proprietes apport6es par les toles selon l'invention. 
75 Les figures 1 et 2 montrent I'amelioration de la stability a I'usinage dans le sens long (L) et dans le sens travers- 

long (TL) pour des t6les fortes. 

La figure 3 montre pour ces toles Amelioration de I'isotropie de la stabilite a I'usinage entre les sens L et TL. 

Les figures 4, 5 et 6 montrent pour ces m§mes tdles I'amelioration de la tenacite dans les sens L-T, T-L et S-L 

La figure 7 illustre les resultats de tenue en fatigue. 
20 La figure 8 montre I'amelioration relative a la Vitesse de fissuration. 

La figure 9 montre I'amelioration de I'allongement dans le sens TL sur des tales minces. 

La figure 10 montre I'amelioration de la stability a I'usinage pour des t6les minces. 

Les figures 11 et 1 2 illustrent les resultats concemant la stabilite a I'usinage et les vitesses de fissuration pour des 
t6les moyennes. 

25 

Exemples 
Exemple 1 

30 On a realise plusieurs coulees semi-continues de plaques en diff erents alliages du type 2024 selon ia nomenclature 

de I'Aluminum Association. Toutes les plaques ont les memes dimensions et ont ete coulees selon les memes proce- 
dures. Elles ont suivi une gamme de transformation classique de t6les fortes , c'est-a-dire: rechauffage avec homo- 
genSisation, laminage a chaud, mise en solution, trempe a I'eau froide par aspersion, traction contrdlde suivant la 
norme EN 515 entre 1,5 et 3%, maturation a temperature ambiante. On obtient ainsi des t6les d'epaisseur 55 mm a 

35 I'etat T351 selon la nomenclature de PAIuminum Association. Les compositions des alliages coules etaient les suivan- 
tes: 
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Alliage 


Si 


Fe 


Cu 


Mn 


Mg 


Cr 


Zn 


Ti 


Zr 


A1 


0,11 


0,23 


4,32 


0,63 


1,43 


0,022 


0,11 


0,02 


0,014 


A2 


0,08 


0,17 


4,52 


0,52 


1,40 


0,008 


0,10 


0,02 


0,002 


A3 


0,08 


0,16 


4,48 


0,51 


1,41 


0,007 


0,08 


0,02 


0,002 


A4 


0,08 


0,15 


4,32 


0,37 


1,29 


0,005 


0,05 


0,02 


0,001 


A5 


0,08 


0,16 


4,44 


0,54 


1,30 


0,008 


0,08 


0,02 


0,002 



45 

On a effectue sur ces t6les les mesures suivantes: 

- fleche apres usinage selon la methode decrite prec6demment. On constate que les fleches obtenues sur les toles 
en alliages A2, A3 et A4 selon l'invention sont plus faibles, en particulier dans le sens L, que pour celles en alliages 

50 A1 et A5 hors invention. 

- caractdristiques mecaniques statiques (resistance a la rupture R m , limite elastique a 0,2% R^, allongement a la 
rupture A) dans le sens TL (travers de laminage) et TC (travers court) 

Les eprouvettes sens TL sont pr6levees au quart epaisseur de la t6le. 

- tenacites mesurees dans les sens L-T, T-L, et S-L suivant les normes ASTM E399 et B645. L'amelioration apparait 
55 aux figures 4 a 6. 

taux de recristallisation en surface, au quart epaisseur et a mi-epaisseur, mesure a partir de micrographies. L* n- 
semble des resultats ci-dessus est regroup6 dans le tableau 1 . 
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durdes de vie en fatigue mesurees dans les directions L et T-L selon la norme ASTM E466, pour ] s 6chantillons 
n° 3 (alliage A1 hors invention) et n° 9 (alliage A4 selon I'invention). Les eprouvettes sont des eprouvettes plates 
de 3 mm, pr6lev6es au quart epaisseur des toles. L'usinage d'un trou central permet d 'avoir un facteur de con- 
centration des contraintes K t = 2,3. Le chargement est avec un rapport R de la contrainte minimale & la contrainte 
5 maximale de 0,1 . Les r6sultats indiques au tableau 2, sont sensiblement identiques dans les sens L et TL lis sont 

represents & la figure 7 et on constate des resultats tres voisins pour les 2 alliages. 

vitesses de fissuration da/dn mesurees, egalement pour les echantillons n° 3 et 9, dans les directions T-L et L-T 
selon la norme ASTM E647, avec un rapport R = 0,1, pour des valeurs de AK comprises entre 10 et 25 MPaVm. 
Les eprouvettes sont des eprouvettes CT 35 prelevees au quart epaisseur des toles. Les resultats, indiques dans 
10 le tableau 3, sont tres proches dans les deux directions. On constate sur la figure 8 que les vitesses de fissuration 

sont plus faibles pour I'echantillon n° 9 que pour I'echantillon n° 3. 

Exemple 2 

is On a couie en semi-continu des plaques en alliage du type 2024 qu'on a soumis k une gamme de transformation 

classique de toles minces plaquees, a savoir: r6chauffage, colaminage a chaud avec 2 t6les de couverture en alliage 
1070, refroidissement, laminage a froid, mise en solution, trempe a I'eau froide, parachevement par planage effraction 
contr6lee, maturation & temperature ambiante. On obtient ainsi des tdles de 1 ,6 mm d'epaisseur a l'6tat T351 , avec, 
sur chaque face, une epaisseur de placage representant 5% de Tepaisseur de la tole. 

20 Les compositions de I'alliage 2024 etaient les suivantes: 
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Alliage 


Si 


Fe 


Cu 


Mn 


Mg 


Cr 


Zn 


Ti 


Zr 


A6 


0,09 


0,19 


4,38 


0,63 


1,50 


0,013 


0,10 


0,024 


0,014 


A7 


0,079 


0,17 


4,36 


0,52 


1,30 


0,012 


0,013 


0,022 





Sur ces tdles on a mesure: 

la fleche apres usinage suivant la methode decrite precedemment. On constate que, pour I'alliage A7 selon I'in- 
30 vention, ces fleches sont nettement reduites, aussi bien dans le sens L que dans le sens TL, par rapport a I'alliage 

A6 hors invention, et qu'on verifie la relation: fe < 0,04 I 2 . 

les caracteristiques mecaniques statiques suivant le sens TL (moyenne de 2 eprouvettes preiev6es dans le sens 
travers du laminage et de 4 tales par alliage). 

35 Les resultats sont repris dans le tableau 4. On constate & la figure 9 une amelioration de Tallongement dans le 

sens TL de I'alliage A7 par rapport & A6, et, sur la figure 10, une diminution de la fleche & I'usinage entre ces memes 
alliages. 

Exemple 3 

40 

On a coule par coulee semi-continue des plaques de memes dimensions et suivant la meme procedure de coulee. 
Ces plaques ont suivi une gamme de transformation classique de t6les moyennes, c'est-^-dire: r6chauffage, laminage 
a chaud, mise en solution, trempe a I'eau froide, traction controlee, maturation a temperature ambiante. On obtient 
ainsi des tales d'epaisseur 1 2 mm a l'6tat T351 de composition: 



Alliage 


Si 


Fe 


Cu 


Mn 


Mg 


Cr 


Ni 


Zn 


Ti 


Zr 


A8 


0,08 


0,17 


4,45 


0,53 


1,46 


0,007 


0,005 


0,06 


0.02 


0,002 



On a mesur6 sur ces t6les: 

la fleche apres usinage selon la procedure d6crite precedemment, 

les caracteristiques mecaniques statiques suivant le sens TL (travers de laminage), 

le taux de recristallisation en surface, au quart epaisseur et a mi-epaisseur. 

Les resultats sont presentes dans le tableau 5 et illustres aux figures 11 et 12. 
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R v ndi ations 

1. Tole en alliage d'aluminium AlCuMg d'epaisseur > 0,5 mm, de composition (% en poids): 

3,5 < Cu < 5,0 
1,0<Mg<2,0 
Si < 0,25 
Fe < 0,25 
Mn < 0.55 
total autres elements: < 0,25 
avec 0 < Mn • 2Fe < 0,2 

eventuelfement plaquee d'un autre alliage d'aluminium, I'epaisseur totale du placage etant d'au plus 1 2% de I'epais- 
seur totale de la tole plaqude, cette t6ie presentant en tout point un taux de recristallisation > 50% et un ecart de 
ce taux entre la surface et la mi-epaisseur < 35%, 

et presentant a I'etat trempe et tractionne ou trempe, tractionne et revenu une fleche apres usinage a mi-epaisseur 
d'un barreau reposant sur 2 supports distants d'une longueur I telle que: 

fe < 0,14 1 2 f etant la fleche exprimee en microns, e I'epaisseur de la tole en mm et 1 la longueur du barreau 
en mm. 

2. Tole selon la revendication 1 caracterisee en ce que fe < 0,09 I 2 . 

3. Tdle selon la revendication 2, caracteris6e en ce que: 

fe < 0,06 I 2 

4. T6le mince d'epaisseur comprise entre 0,5 et 3 mm selon la revendication 3, caracterisee en ce que: 

fe < 0,04 1 2 

5. T6le selon Tune des revendications 1 a 4 dans laquelle 

Fe < 0,20. 

6. Tdle selon Tune des revendications 1 a 5 dans laquelle Si < 0,17. 

7. Tole selon la revendication 6 dans laquelle Si < 0,10. 

8. Tole selon Tune des revendications 1 a 7 dans laquelle Cu < 4,0. 

9. T6le selon I'une des revendications 1 a 8 dans laquelle Mg < 1 ,5. 

10. Tdle selon I'une des revendications 1 a 9 caracterisee en ce que Mn < 0,4. 

11. Tole selon I'une des revendications 1 a 10 presentant entre les barreaux usines a mi-epaisseur dans les sens L 
et TL une isotropie des fleches apr6s usinage telle que: 

(fleche barreau L) < 1 ,5 x (fleche barreau TL). 

12. Tole selon I'une des revendications 1 a 11, caracterisee en ce qu'elle presente a I'etat tremp6 et tractionne une 
limtte elastique dans le sens TL > 290 MPa. 

13. Tole selon I'une des revendications 1 a 11 presentant a I'etat trempe, tractionne et revenu une limite elastique 
dans le sens TL > 400 MPa. 

14. Tole plaquee selon I'une des revendications 1 a 11 presentant a I'etat trempe et tractionne une limite elastique 
dans le sens TL > 270 MPa. 

15. Tole plaquee selon I'une des revendications 1 a 11, presentant a I'etat trempe, tractionne et revenu une limite 
elastique > 380 MPa. 

16. Tole selon I'une des revendications 1 a 15 presentant une tenue en fatigue telle que les contraintes maximales 
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acceptables a nombre de cycles donn6 soient sup6rieures respectivement a: 
295 MPa pour 10 4 cycles 
160 MPa pour 10 s cycles 
100 MPa pour 10 6 cycles 
5 1 00 MPa pour 1 0 7 cycles. 

17. Tdle d'6paisseur > 20 mm selon Tune des revendications 1 a 16 ptesentant a l'6tat tremp§ tractionne une tenacity 
K lc dans le sens L-T > 35 MPaVm. 

10 18. T6le d'6paisseur > 20 mm selon I'une des revendications 1 & 17 presentant a l'6tat tremp6 tractionne une tenacite 
K 1c dans le sens T-L > 32 MPavm. 

19. Tdle selon la revendication 1 7 ptesentant a l'6tat trempd tractionn6 une tenacity K lc dans le sens L-T > 40 MPavm. 

is 20. Tdle selon la revendication 1 8 ptesentant a l'6tat tremp6 tractionne* une tenacite* K 1c dans le sens T-L > 35 MPavm. 

21. Tdle d'epaisseur > 35 mm selon I'une des revendications 17 a 20 presentant une tenacite K 1c dans le sens S-L > 
22 MPaVm. 

20 22. Tole selon la revendication 21 presentant une tenacite dans le sens S-L > 24 MPaVm. 

23. Tole d'epaisseur > 20 mm selon I'une des revendications 1 a 16 presentant a I'etat trempe, tractionn<§ et revenu 
une tenacite K 1c dans le sens L-T superieure a 28 MPaVm. 

25 24. Tole d'epaisseur > 20 mm selon I'une des revendications 1 a 16 ptesentant a i'6tat trempe, tractionn§ et revenu 
une tenacite K 1c dans le sens T-L > 25 MPaVm. 

25. Tole selon la revendication 23 presentant une tenacite K 1c dans le sens L-T > 32 MPa>/m. 

30 26. Tole selon la revendication 24 ptesentant une tenacite K 1c dans le sens T-L > 28 MPaVm. 

27. Tdle d'epaisseur > 35 mm selon les revendications 23 a 26 presentant a l'6tat trempe. tractionne et revenu une 
tenacite K 1c dans le sens S-L > 18 MPaVm. 

35 28. T6le selon la revendication 27 presentant a I'etat trempd, tractionne et revenu une tenacite K 1c dans le sens S-L 
> 20 MPaVm. 

29. Tole d'epaisseur > 20 mm selon I'une des revendications 1 a 16 presentant une vitesse de fissuration da/dn infe- 
rieure a: 

40 .c 

5 10 mm/cycle pour AK= 10 MPavm 
10* 4 mm/cycle pour AK = 15 MPavm 
^ 6 10" 4 mm/cycle pour AK = 20 MPavm 

2 10" 3 mm/cycle pour AK = 25 MPavm 

30. Tdle d'epaisseur < 20 mm selon i'une des revendications 1 a 16 presentant une tenacite Kc b dans le sens T-L > 
50 HOMPaVm. 

31. Tdle d'epaisseur < 12 mm selon I'une des revendications 1 a 1 6 presentant une rugosite R a apres usinagechimique 
< 6 microns. 

55 32. Tdle d'epaisseur < 4 mm selon la revendication 31 presentant une rugosite apres usinage chimique < 3 microns. 

33. Produit file, forge ou matrice en alliage d'aluminium AlCuMg de composition (% en poids): 
3,5 < Cu < 5,0 
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1,0<Mg<2,0 

Si < 0,25 

Fe < 0,25 

Mn < 0,55 
total autres elements < 0,25 
avec: 0 < Mn - 2Fe < 0,2 

presentant en tout point un taux de recristallisation > 50% et un ecart de ce taux entre surface et mi-6paisseur < 
35%, 

et presentant a I'Stat trempe ou trempe revenu, une fleche I apres usinage a mi-epaisseur d'un barreau reposant 
sur deux supports distants d'une longueur 1 , telle que: 

fe < 0,14 I 2 et de preference: 

fe < 0,09 I 2 

f dtant mesurSe en microns, e 6tant I'dpaisseur locate moyenne du produit au point de mesure et I etant 6galement 
mesur6e en mm. 

34. Produit selon la revendication 33 presentant a I'etat trempe detensionne une limite d'elasticite Rq 5 > 290 MPa. 

35. Produit selon la revendication 33 presentant a T6tat trempe, detensionne et revenu une limite d'elasticit6 > 400 
MPa. 
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Flich sens L (microns) 
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Tenacit* sens L-T (MPaVm) 
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T^nacite s ns T-L (MPa^m) 
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T6nacit4 sens S-L (MPaVm) 
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Contralnt naxi (KFa) 
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Al lodgement dans lo sens TL (%) 
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Fl&ch sans L (micr nu) 
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Figure 12 : Vitesees de fissuration 
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